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NOTES MINERALOGIQUES. 


XIU. — Sur la métavoltine, 


par René Van TasseL (Bruxelles). 


La métavoltine a été découverte par J. BLaas (1883, p. 155) sur une 
trachyte pyriteuse altérée à Maden i Zakh, Siakuh, Iran, et a été signalée 
ensuite sur une amphibolite pyrrhotinifére de Raspenau, Bohéme (1) 
(BLumricH J., 1892, p. 258), aux fumerolles de l'île de Milo, Archipel 
grec (Lacroix, A., 1907, p. 31), dans les grottes de tuf des environs de 
Porto di Levanti, à Vulcano, îles Lipari (Lacroix, A., 1907, p. 33), dans 
la grotte de soufre prés de Miseno, Champs Phlégréens, Campania, Italie 
(ZAMBONINI, F., 1907, p. 327), aux solfatares de Pozzuoli, Naples 
(AcuiLar, E., 1911), à Maranas, Ambazac, Plateau central (Lacroix, A., 
1910, p. 260) et dans les régions arides du Pérou (Larsen, E. S., 1921, 
p. 260), de Californie (FosHAG, W. F., 1931, p. 353) et du Chili (Lar- 
SEN. E. S., 1921, p. 109; Banpy, M. C., 1938, p. 735 (2) et GORDON'S. G, 
1940). 

Certaines de ces identifications reposent sur des données vagues. Ce 
n'est qu'en 1940, que S. G. GORDON a apporté une contribution très 
importante pour la description de l'espèce. 

Il y a lieu maintenant de signaler l'occurrence du minéral dans des 
galeries de charbonnages du Bassin houiller du Hainaut, Belgique. La 
métavoltine y est rencontrée sur le charbon de la Veine Pucelette, Siége 
Sentinelle des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, à Boussu (3), 


(1) Cette assimilation est douteuse. La description peut tout aussi bien suggérer la 
slavikite, la jarosite, la copiapite, etc. 

(2) L'analyse chimique et les mesures goniométriques ne semblent pas se rapporter 
à une même substance (cfr. GORDON, S. G., 1940). 

(3) Récolte J. SCHEERE, 1955, Etage 863 m. 
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et sur du schiste du Siège Saint-Théodore des Charbonnages de Mam- 
bourg, Sacré-Madame et Poirier Réunis, à Dampremy (4). 

La présente étude n’a toutefois pu être conduite à bonne fin que grâce 
à un examen comparatif entrepris sur la métavoltine de Sierra Gorda, 
Chili (USNM R9113) (5) et sur la métavoltine synthétique. 

Le minéral des deux occurrences belges se présente en mouchetures ou 
en petits filonnets de couleur jaune à orange. La substance est pulvéru- 
lente et est associée, à Boussu, à un minéral du groupe de la sidéro- 
natrite (identification appuyée par analyse chimique), et, à Dam- 
premy, à de la copiapite (identification appuyée par radiogramme 
de poudre). La poudre se résout, au microscope, en d'innombrables 
lamelles hexagonales bien régulières, de 7 à 15 u de diamètre, empilées 
les unes sur les autres, en vermicules, à la façon de la chlorite. 

Le minéral de Sierra Gorda se présente en lamelles hexagonales très 
brillantes, de 0,25 à 1 mm, de couleur rouge-brun, empilées ou imbriquées 
et implantées sur du quartz. 

Les substances synthétiques ont été obtenues par l'évaporation lente, 
à 75°C, d'une part, d'une solution aqueuse de 75 cc, contenant 4,9 q 
K,SO, et 85 g Fe.(SO.)3.+6H.O (deux synthèses : A, analyse 463, 
et B, analyse 828) et, d'autre part, d'une solution aqueuse, également 
de 75 cc, contenant 1,2 g K,SO,, 6,8 g Na, SO..10H,0O et 8,6 g Fe, 
(SO,):.+6H.0 (synthèse C, analyse 829). Les cristaux obtenus sont 
prismatiques, de couleur rouge foncé, et s'agglomerent en croûte au cours 
de l’&vaporation. Les prismes ont 0,5 mm de diamètre et parfois 0,5 mm 
de hauteur. Le clivage suivant (0001) est très prononcé. 

Les synthèses ont permis d'établir que, dans la métavoltine, une part 
importante du potassium peut être substituée par du sodium. Le rempla- 
cement total du potassium ne s'est toutefois pas réalisé, car une synthèse 
en vue d'obtenir le représentant sodique exempt de potassium a échoué. 
En effet, une lente évaporation à 75°C d'une solution aqueuse de 75 cc, 
contenant 9,1 g Na; SO.,.10H,0 et 8,6 g Fe (SO,):.+6H0O, n'a pas 
produit des cristaux hexagonaux de métavoltine, mais des agglomérats 
fibroradiés du groupe de la sidéronatrite. 


DONNEES CHIMIQUES. 


L'analyse quantitative entreprise sur le matériel belge est approxima- 
tive et partielle en raison de la très faible quantité de matériel qu'il a été 
possible de séparer. 


(4) Récolte B. Aperca, 1960, Etage 1160 m, stampe sous veinette supérieure, 
niveau 501. 

(5) Spécimen aimablement communiqué par l'United States National Museum de 
Washington, grace à l'obligeance du Dr. G. SWITZER, Conservateur de la Division of 
Mineralogy and Petrology. Ce matériel fut récolté par S. G. GORDON et communiqué 
a 1953, par The Philadelphia Academy of Natural Science, au United States National 

useum. 
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Le matériel de Sierra Gorda, peu abondant, n'a permis qu'un examen 
au spectrographe. 


Les substances synthétiques, obtenues en partant de trois solutions 
(synthéses A, B et C), ont été débarrassées des eaux-méres par essorage 
aussi complet que possible (synthéses A et B) ou par lavage rapide a 
l'eau froide suivi d'un essorage (synthèse C). 


L'examen au binoculaire a établi que les métavoltines sont lentement 
attaquées par l'eau froide, les substances naturelles résistant le plus à 
l'action de cet agent. Les cristaux naturels sont en outre remarquablement 
stables dans l'atmosphère d'un local normal de conservation, car la méta- 
voltine de Boussu ne montre, après 6 ans, aucune détérioration optique 
(examen au microscope) et cristalline (radiogramme de poudre). 

Les tableaux 1 et 2 résument les résultats analytiques, mis en regard 
de certaines valeurs publiées antérieurement. 


La synthèse C, effectuée dans le but d'obtenir une substance de compo- 
sition semblable à celle de la métavoltine de La Compania, n'a pas donné 
naissance à un tel composé. En effet, le rapport moléculaire KO: 
NaO = 1:3 de la solution de départ ne se reflète pas dans les cristaux 
obtenus qui dosent KO -NaO = 1: 1. 


Le rapport (K,Na),O : Fe,O, : SO, se rapproche, dans les matériaux 
dosés, assez bien de 5:3:12. Le teneur en eau est assez variable et, 
d'après les analyses présentes, elle va, dans la formule empirique 
5(K,Na);O : 3Fe,0, : 12850, : xH.O, de 15 à 17 molécules. Les analyses 
463 et 828 (14,9 et 14,8 molécules H,O) peuvent toutefois se rapporter 
à une métavoltine altérée. La valeur de 18 molécules est admise par 
B. GossNER et M. Arm, ce qui correspond d’ailleurs à la moyenne (18,2 
molécules) de treize analyses rassemblées par R. SCHARIZER (1923, p. 421, 
424, 425, 430). Le fer bivalent ne semble pas essentiel d'après les syn- 
thèses. Quant au sodium, il entre pour une part importante dans la com- 
position des métavoltines naturelles (Maden i Zakh in BLaas J., 1883, et 
analyses citées). 


DONNEES OPTIQUES. 


Toutes les substances examinées (6) sont uniaxes négatives et accu- 
sent un pléochroisme trés marqué. Les propriétés optiques sont consignées 
au Tableau 3. 


Les données, pour les substances naturelles, concordent bien avec les 
valeurs établies antérieurement pour la métavoltine du Pérou: » = 1,591, 
e = 1,573 (Larsen E. S., 1921) et pour la métavoltine du Chili: o = 
1,588, e = 1,578 (Larsen E. S., 1921), o = 1,589-1,590, e = 1,572- 
1,574 (Banpy M. C., 1938) et o = 1,595, e = 1,581 (Gorpon S. G., 


1940). Les données publiées pour la substance artificielle sont plus rares. 


(6) Examen optique des métavoltines synthétisées effectué immédiatement après le 
prélèvement des cristaux dans les solutions-mères. 
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TABLEAU 3. 
Propriétés optiques. 
Boussu, Dampremy, | Sierra Gorda, Synthése 
Belgique Belgique Chili A B 
Réfraction : 
On e E 1,596 1,596 1,593 1563 156981579 
EIA 1,580 1,581 1,578 1,546 1,5507 1,563 
Pléochroisme : 
SEE jaune d’or jaune d’or jaune d’or jaune d’or 
EE jaune très pâle | jaune très pale| jaune pâle jaune pâle 


R. SCHARIZER (1923, p. 429) a déterminé o = 1,541 et e = 1,528 (Com- 
position : 20,5 % K.O, 21,6 % F&;O,, 42,1 % SO; et 14,7 % H.O). Ces 
dernières valeurs sont notablement plus faibles que celles obtenues au 
cours de la présente étude. 


Il est manifeste que l'entrée du sodium augmente la réfraction et la 


figure 1, basée sur les substances des synthèses À, B et C et sur la méta- 
voltine de La Compania (S. G. Gorpon, 1940) et de Chuquicamata 
(M. C. Banpy, 1938), illustre ce comportement. 
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Fig. 1. — Réfraction en fonction de la teneur en alcalins, 
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Cette observation est appuyée par la mesure des indices de réfraction 
des métavoltines belges et de celle de Sierra Gorda. Ceux-ci indiquent, 
d’après la figure 1, une forte teneur en sodium. ce qui trouve une confir- 
mation dans les données chimiques du Tableau 1. 


DONNEES GONIOMETRIQUES. 


Les métavoltines belges ne se prétent évidemment pas, en raison de la 
ténuité de leurs cristaux (7-15 u), à des mesures au goniomètre optique. 

Les cristaux synthétiques (synthéses A, B et C) ne présentent que les 
formes | 0001 | et | 1010 |. Ils sont donc sans intérêt pour établir, morpho- 
logiquement, les paramétres cristallins. 


La métavoltine de Sierra Gorda par contre est caractérisée par } 0001 |, 
‚1010 | et des formes pyramidales. Les réflexions de ces dernières faces 
sont malheureusement de qualité médiocre, en raison de la très faible 
largeur de ces faces. Elles permettent néanmoins, comme le montre le 
Tableau 4, une comparaison utile avec les angles relevés par S. G. Gor- 
DON (1940) sur la métavoltine de La Compania, Chili. 


TABLEAU 4. 


Angles de la métavoltine. 


Lie | SNS we ec 

g H | p P 
O Ak, CS Cl OO 0° 00 | oo 0° 00' 
(hohl) 0 48° 0° 21 47° 26 
(hohl) 0° 64° 0° 13 65° 31 
O as sé 0° 00! 90210: 1 O00} 89° 56’ 


Ces données goniométriques militent, en outre des observations opti- 
ques, en faveur de l'identité entre les minéraux de Sierra Gorda et de 
La Compania. S. G. Gorpon (1940) a assigné aux faces pyramidales les 
indices (1011) pour p = 47°26’ et (2021) pour p = 65°31’, mais il sera 
démontré plus loin que cette désignation n'est plus justifiée. 


DONNEES RADIOCRISTALLOGRAPHIQUES. 


Des radiogrammes du cristal tournant ont été obtenus dans une caméra 
de 57,3 mm de diamètre avec la radiation filtré de Fe, sur des cristaux 
orientés de telle façon que les axes cristallographiques coincident con- 
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secutivement avec l'axe de rotation. Trois lignes de couche, en dehors de 
la ligne équatoriale, ont été visibles sur le radiogramme pour rotation 
autour de l'axe a, contre cing, dont la premiere très faible, pour rotation 
autour de l'axe c. Les résultats sont rassemblés au tableau 5 et y sont 
comparés à ceux obtenus par B. Gossner et M. Arm (1929) sur des 
radiogrammes de Laue de la métavoltine synthétique. 


TABLEAU 5. 


Paramètres cristallographiques de la métavoltine. 


Synthèse Synthèse 
Sierra Gorda | B. GOSSNER et 
B € M. Arm (1929) 
Absence de Na K:Na=1:1 
E ehe | 9,60 À 9,69 À 9,60 À | 1943 À 
"ER ("ae 18,36 18,16 18,60 
RRA | 0,523 0,528 | 0,529 0,957 


Les résultats présents indiquent donc que la maille précisée par 
B. Gossner et M. Arm (1929) ne correspond pas à la maille élémentaire 
et qu'il y a lieu de réduire de moitié le paramètre a établi par eux, ce qui 
a d’aileurs été fait par B. Gossner en 1936 (a-métavoltine, p. 265, 
a = 9,7 À, c = 18,6 A). Ils démontrent d'autre part qu'une entrée 
même substantielle de sodium dans le réseau cristallin (synthèse C), 
n'affecte pas sensiblement les caractéristiques de la maille. 


Se référant aux mesures goniométriques de S. G. Gorpon (1940), il y 
a lieu d’assimiler la face caractérisée par p = 65°31’ (Tableau 4) à la 


face (1011), au lieu de (2021), d'où S = 0,525, en parfaite concordance 
avec les données rôntgenographiques. 


Sur la base des valeurs moyennes, a — 9,63 À et c = 18,28 A, le 
volume de la maille élémentaire devient V = a?c sin 60° = 1468,1 Ä®, La 
masse contenue dans cette maille est 3523,5 ou 3685,0 X 10-7 g, d'après 
les poids spécifiques 2,40 (métavoltine artificielle, GossNER B. et Arm M., 
1929) ou 2,51 (minéral chilien, S. G. Gorpon, 1940). Admettant la for- 
mule 6SO,.5(K,Na).7H.3Fe(OH);.H.O, d'après B. GossNER et M. Arm, 
il en résulte Z = 2, ot Z est le nombre de molécules comprises dans la 
maille élémentaire. 


Les radiogrammes des poudres des métavoltines examinées, obtenus 
dans une caméra de 5,7 cm de diamétre avec radiation filtrée de Fe, ne 
sont pas tous de méme qualité. Les enregistrements des métavoltines 
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belges, absolument identiques entre eux, sont caractérisés par des raies 
généralement nettes. Les radiogrammes de la métavoltine de Sierra Gorda 
et de la synthése C sont moins nets, tandis que ceux des substances des 
synthèses A et B montrent une image d'ensemble plutôt diffuse. 

Le tableau 6 donne des radiogrammes de poudres des diverses sub- 
stances; les premières réflexions y sont indexées en fonction des para- 
mètres moyens a = 9,63 A etc = 18,28 À établis plus haut (Tableau 5). 

Quelques différences peuvent étre relevées dans les radiogrammes des 
poudres. La réflexion 101 est forte pour les métavoltines belges, faible 
pour le minéral de Sierra Gorda et apparemment absente pour les com- 
posés artificiels. II ne semble toutefois pas que cette réflexion soit de 
nature parasite dans les premiéres substances. Les réflexions 115 et 213 
ne sont pas dissociées dans le radiogramme du minéral de Sierra Gorda. 
Pour le reste les radiogrammes sont comparables. 

On peut s'attendre a ce que la substitution dans la composition chimique 
entraine, comme par exemple dans le systéme jarosite-natrojarosite, cer- 
taines différences dans les radiogrammes, mais l'incidence de cette sub- 
stitution n’a pas été précisée. 


RESUME. 


Deux occurrences de métavoltine sont signalées dans des charbonnages 
du Bassin du Hainaut, Belgique. Une comparaison optique, chimique et 
radiocristallographique est faite avec la métavoltine de Sierra Gorda, 
Chili, et avec des substances synthétiques. L'incidence de la composition 
sur la réfraction est précisée. Les radiogrammes du cristal tournant 
indiquent une maille-unité hexagonale, a = 9,63 À et c = 18,28 A, avec 
Z = 2. Les radiogrammes de poudres sont donnés et indexés. 
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